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Kunststoffolie-Kondensatoren 

mit dem Dielektrikum Polystyrol 


Ais Dielektrikum dieser Kondensatoren wird gerecktes Polystyrol, das unter der Bezeichnung Styroflex bekannt ist, 
verwendet. Im Handel werden diese Kondensatoren afs Styroflex-Kondensatoren bezeichnet. Diese Kondensatoren 
werden durch ein besonderes Verfahren so hergesteflt, daß Kontaktsicherheit für kleinste Spannungen garantiert 
ist. Diese Eigenschaft sowie die hohe Kapazitätskonstanz und der niedrige Verlustfaktor prädestinieren den Sty- 
roflex-Kondensatcr zum idealen Bauelement für die Hoch“ und Niederfrequenztechnik, für die industrielle Elek¬ 
tronik, sowie vorzugsweise für den Einsatz in der Mehrfachfernsprechtechnik auf Trägerfrequenzbasis» 


Kapazität 

Da Styroflex eine niedrige Dielektrizitätskonstante als Papier aufweist, ist das Volumen des Styroflex-Kondensa“ 
tors großer afs das eines Papierkondensators. Aus diesem Grund ist die Kapazität zu höheren Werten hin be¬ 
grenzt. Die Grenze liegt bet etwa 0,5 F. Für größere Kapazitäten werden mehrere Kondensatoren parallel ge¬ 
schaltet. Die Abhängigkeit der Kapazität von der Temperatur wird durch den Temperaturkoeffizienten beschrieben. 
Der Temperaturkoeffizient ist negativ. Diese Tatsache wirkt sich in Schwingkreisen vorteilhaft aus, weil der positive 
Jemperaturkoeffizient der Spulen durch den negativen Temperaturkoeffizienten des Styroflex-Kondensators kom¬ 
pensiert wird. 


Ka paz itätsf estwe rte 

Die Kunststoffolie-Kondensatoren TGL 5155 und TGL 11 655 werden in den Kapazitätswerten der Reihe E 6 und 
E 12 gefertigt. Für alle anderen Kunststoffolie-Kondensatoren stellen wir Kapazitätswerte der Reihe E 24 her. 

Kapazitätsreihen nach TGL 14 113 
E 6: 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 

E 12: 1,0; 1,2; 1,5; 1.8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2 

E 24: 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0 

3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6.2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 

Die Werte der Reihen sind mit ganzen positiven oder negativen Potenzen von 10 zu multiplizieren. 


Verluste 

Theoretisch fließt durch einen Kondensator ein Wechselstrom ungeschwächt, d. h. ohne eine Energieabgabe an den 
Kondensator, hindurch. Praktisch wird eine gewisse Leistung verbraucht. Das Verhältnis der verbrauchten zu der 
ungeschwächt hindurchfließenden Leistung wird durch den Verlustfaktor tan 6 ausgedrückt. Das Polystyroldielek- 
trikum zeichnet sich durch niedrige frequenz- und temperaturunabhängige Verluste aus. 

Spannung 

Auf dem Typenschild des Kondensators ist der Wert der Betriebsspannung angegeben, Die Betriebsspannung ist 
die maximale Gleichspannung, welche dauernd am Kondensator bei einer Temperatur von + 40 °C liegen darf. 
Ist der Gleichspannung eine Wechselspannung überlagert, so darf der auftretende Scheitel wert der Wechsel Span¬ 
nung die angegebene Betriebsspannung nicht überschreiten. Für diese Betriebsart gelten weitere Dimensionie¬ 
rungsrichtlinien, die den TGL für Kunststoffolie-Kondensatoren zu entnehmen sind. Überspannungen des 1,2fachen 
der Betriebsspannung sind bis zu einer Zeitdauer von einer Minute innerhalb einer Stunde für den Kondensator 
nicht schädlich. 

Begriffe, Technische Forderungen, Prüfung und Lieferung TGL 200-8281 
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Anwendungsgebiete 

Styroflex-Kondensatoren werden dort eingesetzt, wo es auf geringste Verluste und höchste Kapazitötskonstanz an- 
kommt. Das ist speziell in HF-Kreisen in den frequenzbestimmenden Gliedern der Fall. Wegen der hohen Isofa- 
tjon benutzt man diese Kondensatoren in elektronischen Zeitgliedern als Ladekondensatoren. Der hohe Isola¬ 
tionswiderstand ermöglicht es, daß ein Kondensator seine Ladung über einen größeren Zeitraum behält. 

Die Tatsache, daß Polystyrol einen negativen Temperaturkoeffizienten aufweist, welcher den positiven Tempera¬ 
tu rkoeffizienten der Spulen in Schwingkreisen kompensiert, ist ein weiterer Grund neben dem geringen Verlust¬ 
faktor, weshalb die Styroflex-Kondensatoren in Schwingkreisschaltungen (Spulensätzen, Bandfiltern} eingesetzt 
we rden. 

Für höhere klimatische Beanspruchung stehen Styroflex-Kondensatoren in einem dicht verlöteten Gehäuse zur 
Verfügung. 


TGL 11655 


Kunststoffolie-Kondensatoren 

in gehäuseloser Ausführung mit beiderseitigem Drahtanschluß für Hochspannung 
Warennummer 36 48 25 50 


Prüf kfasse 766 

Betriebstemperaturbereich: -10° bis + V C 
Zeitliche Kapazitätsänderung im 1, Jahr höchstens ± 0,5% 
Ternperaturbeiwert der Kapazität: -150X1 0~ G f°C (Richtwert) 
Isolationswiderstand; 100 000 MOhm 
Verlustfaktor bei 20 °C und 800 Hz: ä 0,2X10 :t 


BESTELLBEISPIEL: 

Bezeichnung eines Kunststoffolie(Kf)-Kondensators von 1000 pF Nennkapazität und ± 5% Kapazitäts- 
abweichung für 3,0 kV Nenngleichspannung 

Kf-Kondensator 1000/5/3,0 TGL 11 655 


Nenn-/Prüf¬ 
spannung kV— 

Nennkapazität in pF 

Zul. Kap.- 
Tolerarn 

± % 

Abmessungen 

di XI 

mm 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

g 

3.0/9,0 

22; 47; 100 

20 | 

11.0X22,5 

1 

2,0 


120; 150; 180; 220; 270 

10; 20 

12,0X32,5 

1 

3,5 


330; 390; 470 

5; 10; 20 

12,5X32,5 

1 

3,5 


560; 680; 820 


13.5X32,5 

1 

4,0 


1000; 1200; 1500 


14,0X32.5 

1 

4,0 


1800; 2200; 2700; 3300; 3900; 4700 


17,0X34,0 

1 

8,0 


5600; 6800; 8200; 10000 


22,0X54,0 

1 

15,0 

6,3/19,0 

| 22; 47; 100 

20 

11,0X32,5 

1 

3,0 


120; 150; 180: 220; 270 

10; 20 

13,0X32,5 

1 

3,5 


330; 390; 470 

5; 10; 20 

13,0X32,5 

1 

5,0 


560; 680; 820 


14,0X54,0 

1 

7,0 


1000; 1200; 1500 


15,0X54,0 

1 

7,0 


1800; 2200; 2700; 3300; 3900; 4700 


20,0X54,0 

1 

11,0 


5600; 6800; 8200; 10000 


25,0X54,0 

1 

21,0 

10,0/30,0 

22; 47; 100 

20 

14,0X54,0 

1 

6,0 


120; 150; 180; 220; 270 

10; 20 

14,5X54,0 

1 

6,5 


330; 390; 470 

5; 10; 20 

15,0X54,0 

i 

7,0 














































































Kunststofffolie-Kondensatoren 

in gehäuseloser Ausführung, mit beiderseitigem DrahtanschluÖ 
Warennummer 36 48 25 50 


TGL 5155 


Nenn-'Prüf- 

Nenn- 

Zul. Kap.- 

Abmessungen 


Masse 

Spannung 

kapazität 

Toleranz 

djxl 

man- 

LtIJ 

etwa 

V- 

in pF 1 ) 

± % 

mm 

Dl 1 U 

9 

25/75 

1000 

2,5; 5; 10; 20 

3.5X 9 

2 

0,2 


1500 


«X 9 

2 

0,3 


2200 


4,öX 9 

2 

0,3 


3300 


4,9X12 

2 

0,4 


4700 


5,6X12 

2 

0,4 


6800 


5,3X17 

2 

0,5 


10000 


6.0X17 

2 

0,6 

63/190 

47 

5 ; 10; 20 

3.2X 9 

2 

0.2 


60 


3.2X 9 

2 

0,2 


100 

2,5; 5; 10; 20 

3.2X 9 

2 

0,2 


150 


3,4 X 9 

2 

0,2 


220 


3.7X 9 

2 

0,2 


330 


3.8X 9 

2 

0j2 


470 


3.9X 9 

2 

0,2 


680 


4.3X 9 

2 

0.3 


1000 


4,7X12 

2 

0,4 


1500 


5.1X12 

2 

0,4 


2200 


5,7X12 

2 

0,4 


3300 


6,5X12 

2 

0,5 


4700 


6,5X17 

2 

0.6 


6800 


7,2X17 

2 

0,7 


10000 


7,2X22 

2 

0,9 

160/480 

100 

2.5; 5; 10; 20 

4.5X12 

2 

0.3 


150 


4,7X12 

2 

0,4 


220 


5,0X12 

2 

0.4 


330 


5,4X12 

2 

0,5 


470 


6,0X12 

2 

0,5 


680 


6,5X12 

2 

0,6 


1000 


6,5X17 

2 

0,7 


1500 


6,7X22 

2 

0,9 


2200 


7,5X22 

2 

1,0 


3300 


8,5X22 

2 

1,2 


4700 


9,2X22 

2 

1.4 


6800 


10.4X22 

2 

1,5 


10000 


10,0X34 

2 

2,4 


15000 


11,5X34 

2 

3,4 


22000 


13,5X34 

2 

4,4 

400/1200 

100 

2,5; 5; 10; 20 

5,0X12 

2 

0,3 


150 


5,2X12 

2 

0,3 


220 


5,6X12 

2 

0,4 


330 


6,2X12 

2 

0,5 


470 


7,0X12 

2 

0,5 


680 


7,0X17 

2 

0,6 


1000 


7,2X22 

2 

0,9 


1500 


7,5X22 

2 

0,9 


2200 


8.5X22 

2 

1,2 


3300 


9,5X22 

2 

1,4 


4700 


10,8X22 

2 

1,5 


6800 


12,5X22 

2 

2,3 


10000 


12,8X34 

2 

4,2 

630/1900 

2—10 

20') 

4,5X12 

2 

0,3 


15 


4.5X12 

2 

0,3 


22 

10; 20 

5,0X12 

2 

0,3 


33 


5,0X12 

2 

0j3 


47 

5; 10; 20 

5,2X12 

2 

0,4 


68 


5,3X12 

2 

0,4 


Prüfklasse: 766 

Betriebstemperaturbereich: 

-10° bis +70 °C 

Zeitliche Kapazitätsänderung im 1. Jahr 
höchstens + 0,5% 

Temperaturbeiwert der Kapazität: 

—150x10+°C (Richtwert) 

Isolat tonswiderstand: 100 000 MOhm 

Verlustfaktor bei 20 °C (800 Hz): 

^ 0,2x10‘ 3 


BESTELLBEISPIEL: 

Bezeichnung eines Kunststoffolie(Kf)- 
Kondensators von 470 pF Nennkapazität 
und + 5% Kapazitätsabweichung für 
160 V Nenngleichspannung 

Kf-Kondensator 470/5/160 TGL 5155 



VE B KONDENSATORENWERK GÖRLITZ 












Nenn-/Prüf 

Nenn- 

Zul. Kap.- 

Abmessungen 

Maß¬ 

Masse 

Spannung 

kapazität 

Toleranz 

d £ XI 

etwa 

V~ 

in pF 1 ) 

± % 

mm 

bild 

9 

630/1900 

100 

2,5: 5; 10; 20 

5,5X12 

2 

0,4 


150 


5,8X12 

2 

0 r 5 


220 


6,4X12 

2 

0,5 


330 


7,0X12 

2 

0,5 


470 


7,4X17 

2 

0,6 


6S0 


7,5X17 

2 

0,6 


1000 


8,0X22 

2 

0,9 


1500 


8,8X22 

2 

1,2 


2200 


9,6X22 

2 

1,4 


3300 


11,0X22 

2 

1,5 


4700 


12,5X22 

2 

2,3 


6800 


13,0X34 

2 

4,2 


10000 


13,8X34 

2 

4,5 

1000/3000 

22 

10; 20 

5,6X17 

2 

0,6 


33 


6,2X17 

2 

0,6 


47 

5; 10; 20 

6,6X17 

2 

0,6 


68 


6.7X17 

2 

0,7 


100 


6,8X17 

2 

0,7 


150 


6,9X17 

2 

0,7 


220 


7,3X17 

2 

0,7 


330 


7,5X17 

2 

0,7 


470 


8,3X17 

2 

0,8 


680 


9,2X17 

2 

0,9 


1000 


9.4X22 

2 

1,4 


1500 


10,6X22 

2 

1,5 : 


2200 


12.2X22 

2 

2,3 


3300 


14,0X22 

2 

4,4 


4700 


15,2X22 

2 

5,0 


6800 


15.2X34 

2 

6,0 


10000 


17,5X34 

2 

8,0 


*) Sind enger gestufte Werte erforder¬ 
lich, so sind sie der Reihe E 24 zu 
entnehmen. Für die Zwischenwerte gilt 
die Abmessung des nächst größeren 
Ka pozitätswertes, 

*J Jedoch nicht kleiner als 1 pF 


tgl 5153 Kunststoffolie-Kondensatoren Prüfklosse:766 

Betriebstemperaturbereieh: bis +70 °C 

in gehäuseloser Ausführung auf Polyamidkern Zeitl. Kapazitätsänderung im 1. Jahr höchstens + 0,5% 

Warennummer 36 48 25 50 Temperaturbeiwert der Kapazität: -150XlO-°/°C (Richtwert) 

Isofationswiderstand ; 100 000 MOhm 
Verlustfaktor bei 20 °C (800 Hz) 
für < 22000 pF £ 0,2X10 
für 22 000 pF ^ 0.3X10’ 3 


BESTELLBEISPIEL: Bezeichnung eines Kunststoffolie(Kf)-Kondensators der Größe B von 39 000 pF Nennkapazität 
und + 1% Kapazitätsabweichung für 63 V Nenngleichspannung Kf-Kondensator B 39 000/T/63 TGL 5153 


Nenn-/Prüf¬ 
spannung 
V- 

Nennka pazität 1 ) 
in pF 

Zul Kap - 
Toleranz 
± % 

Größe A^) 
Abmes¬ 
sungen 
dXIt mm 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

g 

Größe ES 
Abmes¬ 
sungen 
dXli mm 

Maß- i. 

büd M ° $se 

etwa 

9 

63/190 

über 4700—10000 

0,5; 1; 2; 5 

12X21 

3 

1,7 




über 10000-22000 


(13X21) 

3 

2,3 

12X26 

3 2,3 


über 22000-33000 


(15X21) 

3 

2,8 

13X26 

3 2,8 


über 33000-39000 


(16X21) 

3 

3,4 

14X26 

3 3,4 


über 39000-47000 


(17X21) 

3 

3,9 

15X26 

3 3,9 


über 47000-56000 


(18X21) 

3 

4,5 

16X26 

3 4,5 


über 56000-68000 


(19X21) 

3 

4,9 

17X26 

3 4,9 


über 68000—82000 


— 

— 

_ 

18X26 

3 5,1 


über 82000—100000 


— 

- 

- 

20X26 

3 6,0 

160.480 

100- 470 

1:2; 5 

10X21 

3 

1,1 




über 470- 1000 


10X21 

3 

1,2 

- 

- 


über 1000- 4700 

0,5: 1; 2; 5 

12X21 

3 

1,7 




über 4700-10000 


13X21 

3 

2,2 

_ 

_ _ 


über 10000-22000 


(17X21) 

3 

4.3 

15X26 

3 4,3 


über 22000-33000 


(19X21) 

3 

4,5 

17X26 

3 4,5 


über 33000-39000 


(21X21) 

3 

5,5 

19X26 

3 5,5 


über 39000-47000 


(23X21) 

3 

6,5 

21X26 

3 6,5 


über 47000-56000 


(25X21) 

3 

7,5 

22X26 

3 7,5 


über 56000-68000 


(26X21) 

3 

8,5 

23X26 

3 8,5 


*) Lieferbare Kapazitäten: 



V E B 


< 3000 pF gerundet auf volle 1 pF ‘-) Größe A über 10000 pF für Neukon- 

3000 bis 10000 pF gerundet auf volle 5 pF struktionen nicht mehr zugelassen 

> 10000 pF gerundet auf volle 10 pF 
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Kunststoffolie-Kondensatoren 

in gehäuseEoser Ausführung auf PolyamEdkern für gedruckte 
Schaltungen 

Warennummer 36 48 25 50 

BESTELLBEISPIEL: 


Prüfktasse: 766 

Betriebstemperaturbereich: -10° bis +70 °C 

Zeitl. Kapazitätsänderung im 1, Jahr höchstens i 0,5% 

Temperaturbeiwert der Kapazität: -150X10’ 6 /°C (Richtwert) 

Isolations widerstand: 100 000 MQhm 

Verlustfaktor bei 20 °C (800 Hz) 

für < 22000 pF ^ Ö^XIO* 3 

für ^ 22000 pF £ 0,3X10' 3 


Bezeichnung eines Kunststoffolie(Kf)-Kondensators von 39 000 pF Nennkapazität und + 1% Kapazitätsabweichung für 
63 V Nenngleich Spannung Kf-Kondensator 39000 1 63 TGL 13 144 


*) Lieferbare Kapazitäts werte: 

< 3000 pF gerundet 

auf volle 1 pF 

3000 bis 10000 pF gerundet 

auf volle 5 pF 

> 10000 pF gerundet 

auf volle 10 pF 


Nenn-/ 

Prüf- Kapazitätsbereich 1 } 

Spannung in pF 

V- __ 

Zul. Kap.* 
Toleranz 

± % 

Abmessungen 

dXl 

mm 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

9 

63/190 über 

3300- 5600 

0,5; 1; 2; 5 

10 X18.3 

4 

1,0 

über 

5600- 8200 


11 XI 8.3 

4 

1,5 

über 

8200—12000 


12 XI8,3 

4 

1,5 

über 

12000-18000 


13 XI 8,3 

4 

2,0 

über 

18000-27000 


15 XI8,3 

4 

2,5 

über 

27000-39000 


16,5X18,3 

4 

3.0 

über 

39000-51000 


Iß XI8,3 

4 

3,5 

über 

51000-59000 


19,5X18.3 

4 

4,5 

160/480 

47- 100 

5 

10,5X18,3 

4 

1.0 

über 

100- 470 

1:2:5 

10.5X18,3 

4 

1,0 

über 

470- 1000 


10,5X18,3 

4 

1,0 

über 

1000- 2200 

0,5; 1; 2: 5 

11,5X18,3 

4 

1,5 

über 

2200- 3300 


12,5X18,3 

4 

2.0 

über 

3300- 5600 


13.5X18,3 

4 

2,0 

über 

5600- 8200 


15 XI8,3 

4 

2,5 

über 

8200-12000 


17 Xi8,3 

4 

2,5 

über 

12000-18000 


19,5X18,3 

4 

4,5 


TGL 13144 


Kunststoffolie-Kondensatoren 

in gehäuseEoser Ausführung auf Pofyamidkem 
Standwickel 

Warennummer 36 48 25 20 


Prüfklasse: 766 

Betriebstemperatur bereich: —10° bis +70°C 

Zeitliche Kapazitätsänderung im 1. Jahr höchstens + 0,5% 

Temperaturbeiwert der Kapazität: — 150X10 _e /°C (Richtwert) 

Isolationswiderstand: 100 000 MOhm 

Verlustfaktor bei 20 0t C (800 Hz): 

für < 22000 pF ^ 0,2X10 3 

für Ü 22000 pF bis 100000 PF % 0,3X10' 3 

für > 100000 pF % 0,5X10' 3 


TGL 5156 


BESTELLBEISPIEL: 


Bezeichnung eines KunststoffolEe(Kf)-Kondensators von 100 000 pF Nennkapazität und ± 1% KapazitätsabweEchung für 
250 V Nenngleichspannung 

Kf-Kondensator 100 000/1/250 TGL 5156 


Nenn-/ 

Prüf¬ 

spannung 

V- 

Nennkapazität 1 ) 
in pF 

Zul. Kap.- 
Toleranz 

±°/o 

Abmessungen 

dXl 

mm 

Maß* 

bild 

160/480 

über 47000-100000 
über 100000-220000 
über 220000-330000 
über 330000—47G000 
über 470000-510000 

0,5; 1; 2: 5; 10; 20 

24X63 

28X63 

32X63 

38X63 

41X63 

5 

5 

5 

5 

5 

250/750 

22000- 47000 
über 47000-100000 
über 100000—220000 

0,5; 1; 2; 5; 10; 20 

21X63 

28X63 

38X63 

5 

5 

5 

630/1900 

22000- 47000 
über 47000-100000 

0.5; 1; 2; 5; 10; 20 

26X63 

36X63 

5 

5 


Masse 

etwa 

9 

30 

40 

50 

55 

60 

25 

40 

55 

35 

55 


f ) Lieferbare Kapazitätswerte: % 100000 pF gerundet auf volle 100 pF 

> 100000 pF gerundet auf volte 1000 pF 
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TGL 200-8306 


Kunststoffolie-Kondensatoren 

im Metallbecher 
Warennummer 36 48 25 30 

Prüfklasse 564 

Betriebstemperaturbereich: —40° bis +70 °C 

Zeitliche Kapazitätsänderung im 1. Jahr höchstens + 0,3% 

Temperaturbeiwert der Kapazität: —150X10'^C (Richtwert) 

Isolationswiderstand: 200 300 MOhm 

Verlustfaktor bei 20 (800 Hz): 

für ^ 100000 pF ^ 0,3X10 :J 

für > 100000 pF ^ 0,5X10- :J 


BESTELLBEISPIEL: 

Bezeichnung eines Kunststoffalie(Kf)- 
Kandensators im Metallbecher, Form A, 
von 68 000 pF Nennkapazität und + 1% 
Kapazitätsabweichung für 250 V Nenn- 
gleichspannung 

Kf-Kondensator A 68 000 1 250 
TGl 200 - 8306 


Nenn-/ 

Prüf’ 

Spannung 

V- 

Nenn 
kapazität 
in pF 

Zul. Kap.- 
Toleranz 

± % 

Abmessungen 

IXbXh 

mm 

Maß- 

bild 

Masse 

etwa 

9 

250/750 

47000 




6 u. 7 

65 


56000 




6 u. 7 

65 


68000 




6 u. 7 

65 


82000 


0,5; 1; 

25X45X50 

6 u. 7 

65 


100000 


C. t J 


6u. 7 

75 


120000 




6 u. 7 

75 


150000 




6 u. 7 

75 


Kunststoffolie-Kondensatoren 


TGL 200-8289 


im Metallbecher 
Meßkandensatoren 
Warennummer 36 48 25 30 


BESTELLBEISPIEL: 

Bezeichnung eines Kunststoffolie (Kf)- 
Kondensators im Metallbecher, Meß¬ 
kondensator, von 1 pF Nennkapazität 
und — 0,5% Kapazitätsabweichung für 
160 V Nenngleichspannung 

Kf-Kondensator 1/—0,5/160 
TGL 200 - 8289 


Betriebstemperaturbereich: 0” bis + 50 °C 

Zul, Luftfeuchte bei 40 °C + 2 a C: 56 Tage bei tp = 90% bis 95% 

Zeitliche Kapazitätsänderung im 1, Jahr höchstens ± 0,3% 

Temperaturbeiwert der Kapazität: — 150X10 + e C (Richtwert) 

Isolationswiderstand: 200000 MOhm 

Verlustfaktor bei 20 °C (800 Hz): 

für ^ 100000 pF ^ 0,3X10 

für > 100000 pF ä 0,5X10'-* 


Nenn -/Prüf* 
Spannung 


160 500 


Nenn¬ 
kapazität 
in pF 1 ) 

Zul, Kap - 

Toleranz 

°/o 

Abmessungen 

IXbXh 

mm 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

g 

> 0,01-0,5 

-0.5 

45X45X^0 

8 

105 

> 0,5 - 1 


45X90X70 

8 

250 

> 1 —2 


90X90X70 

,-,..|T . . J 

8 

600 


£ ) Lieferbare Kapazitätswerte: 

= 0,1 pF; Stufensprung je 10000 pF 
über 0,1 bis 1 pF; 

Stufensprung je 50000 pF 
über 1 pF; 

Stufensprung je 100000 pF 
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Kunststofffolie-Kondensatoren 

im Kerarnikrohr 
Warennummer 36 48 25 90 


Prüfklasse: 564 

Betriebstemperaturbereich: —40° bis + 70 °C 

Zeitliche Kapazitätsänderung im 1. Jahr höchstens + 0,3% 

Temperaturbeiwert der Kapazität: — 150X10~ 6 /°C (Richtwert) 

Isolationswiderstand: 200 000 MOhm 

Verlustfaktor bei 20 °C (800 Hz): 

für ^ 22000 pF ^ 0,2X10 3 

für > 22000 pF ^ 0.3X10' 1 


Nenn-/ 

Prüf¬ 

spannung 

V- 

Nennkapazität 
in pF 1 ) 

ZuL Kap,- 
Taleranz 

± % 

Abmessungen 

dXi 

mm 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

0 

63/190 


2700- 4300 

1 ; 2; 10 

9 X23.5 

9 

4,0 


über 

4300- 6800 


11 XZ6,5 

9 

5,5 


über 

6800- 12000 

0,5: 1; 2: 10 

13.5X26,5 

9 

6,5 


über 

12000- 20000 


15,5X26,5 

9 

8,5 


über 

20000- 39000 


19,5X26,5 

9 

10,0 


über 

39000- 75000 


19,5X36,5 

9 

14,0 


über 

75000-100000 


19,5X46,5 

9 

16,0 

250/750 


470- 1000 

2; 10 

9 X23.5 

9 

4,0 


über 

1000- 2000 


11 X26.5 

9 

5,5 


über 

2000- 4700 

1 ; 2; 10 

13.5X26,5 

9 

6,5 


über 

4700- 6200 

0,5: 1 : 2; 10 

15,5X26.5 

9 

8,5 


über 

6200- 12000 


19,5X126,5 

9 

10,0 


über 

12000- 24000 


19,5X36,5 

9 

14,0 


über 

24000- 33000 


19,5X46,5 

9 

16.0 


! ) Lieferbare KapazEtätswerte nach TGL 14 113 


BESTELLBEISPIEL: 

Bezeichnung eines Kunst¬ 
stoff olie(Kf)- Kondensators 
von 39 000 pF Nennkapa 
zität und + 1% Kapi 
tätstoleranz für 63 V Nenn 
gleichspannung 

Kf-Kondensator 39 000/1/63 
IGL 13145 



TGL 13145 



Kunststofffolie-Kondensatoren 


in zylindrischem Metallgehäuse 
Warennummer 36 48 25 90 


Prüfklasse: 564 

Betriebstemperaturbereich: 

-40° bis +70 °C 
Zeitliche Kapazitäts¬ 
änderung im 1 , Jahr 
höchstens + 0,3% 
Temperaturbeiwert der 
Kapazität; 

— 150X10-'V°C (Richtwert) 
Isolationswiderstand: 

200 000 MOhm 
Verlustfaktor bei 20 u C 
(800 Hz): 
für ^ 22 000 pF 

^ o^XiQ '- 1 

für > 22 000 bis 
100 000 pF 
^ Q,3XlO- r) 
für > 100000 pF 
^ 0,5X10 


BESTELLBEISPIEL: 

Bezeichnung eines Kunststoffolie(Kf)-Kondensators von 39 000 pF Nenn¬ 
kapazität und + 1% Kapazitätstoleranz für 160 V NenngleEch Spannung 

Kf-Kondensator 39 000 1 160 TGL 5154 


Nenn-, Prüf¬ 
spannung 

V- 

Nennkapazität 
in pF 1 ) 

ZuL Kap,- 
Toleranz 

+ % 

Abmes¬ 

sungen 

dXli 

mm 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

9 

63/190 


22000- 47000 

0,5; 1; 2; 5 

15X30 

10 

14 


über 

47000- 75000 


15X150 

10 

20 


über 

75000-150000 


18X50 

10 

24 


über 

150000-240000 


22X50 

10 

32 


über 240000-330000 


25X60 

10 

35 


über 

330000-500000 


30X50 

10 

40 

160/480 


12000- 22000 

0,5; 1; 2; 5 

15X30 

10 

14 


über 

22000- 39000 


15X50 

10 

20 


über 

39000- 75000 


18X50 

10 

24 


über 

75000-120000 


22X50 

10 

32 


über 

120000-180000 


25X150 

10 

35 


über 

180000-300000 


30X50 

10 

40 

250/750 

100- 4700 

2; 5 

15X30 

10 

14 


über 

4700^ 12000 

0,5; 1; 2; 5 

15X30 

10 

14 


über 

12000- 24000 


15X50 

10 

20 


über 

24000- 47000 


18X50 

10 

24 


über 

47000- 75000 


22X60 

10 

32 


über 

75000-100000 


25X50 

10 

35 


über 

100000-150000 


30X50 

10 

40 


l ) Lieferbare Kapazitätswerte: 


< 3000 pF gerundet auf volle 1 pF 

3000 bis 10000 pF gerundet auf volle 5 pF 
> 10000 pF gerundet auf volle 10 pF 


TGL 5154 
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Papier-Kondensatoren 


Papierkondensatoren werden wegen ihrer vielseitigen und wirtschaftlichen Einsatzmögfichkeit vorzugsweise in der 
Rundfunk-, Fernseh- und Verstärkertechnik, sowie in der industriellen Elektronik verwendet. Für diese Kondensato¬ 
ren findet als Dielektrikum Sulfat-Zellstaff-PapEer Verwendung, das nach der Trocknung unter Feinvakuum im- 
prägniert wird. Als Imprägniermittel wird bei Duroplast-Kondensatoren Epoxydharz, bet Gewaplast-Kondensato- 
ren Spezialwachs und bei Papierkondensatoren im Kern mikrohr Vaseline verwendet. 

Ka pazität 

Die Kapazitätstoleranz beträgt bei Kapazitätswerten 


< 0,1 ^rF + 20% 
^ 0,1 jjF ± 10% 


Die Kapazität ändert sich mit der Temperatur infolge der Ausdehnung und der Temperaturabhängigkeit der Di- 
elektrizitätskonstanz. Der Temperaturkoeffizient ist vorwiegend positiv < 2 %ü/ a C Die Kapazität ändert sich fer¬ 
ner in geringem Maße mit der Frequenz. 


Verluste 


Der Verlustfaktor tan 6 von Papierkondensatoren liegt naturgemäß höher als der von Styroflex-Kondensatoren, 
wobei der Verlustfaktor bei Kondensatoren mit Papierdielektrikum auch eine bestimmte Temperatur- und Fre~ 
quenzabhängigkeit aufweist* 


Isolation 


Wird ein Kondensator an eine Gleichspannung gelegt, so fließt neben dem relativ hohen Lodestrom ein sehr 
geringer, nur mit empfindlichsten Geräten erfaßbarer Strom. Dieser Stromfluß ist dadurch begründet, daß das 
Dielektrikum keinen idealen Isolator darstellt, sondern einen endlichen Widerstand, den sogenannten Jsolations- 
wlderstand, aufweist. Der Isofatlanswiderstand eines Kondensators wird bei 100 V— 1 Minute nach Anlegen 
der Spannung gemessen* Der Isolationswiderstand eines Kondensators wird nach der Zeitkcnstante beurteilt. 
Die Zeitkonstante ist das Produkt aus Kapazitätswert (F) und dem ermittelten Isolationswiderstand (Q). 


Spannung 


Die Wennspannung der Papierkondensatoren ist auf dem Typenschild angegeben und besagt, daß diese maxi¬ 
male Gleichspannung bei einer Temperatur von HF 40 °C dauernd am Kondensator anliegen darf. Für den Be¬ 
trieb mit reiner Wechselspannung oder überlagerter Wechselsponnung sind die Richtlinien der TGL für Pa¬ 
pierkondensatoren zu beachten. 

Alle Papierkondensatoren sind durch Verschweißen der Anschlüsse mit den Belägen hochfrequenzkontaktsicher 
auch für Spannungen unter 1 mV* 

Begriffe, technische Forderungen, Prüfung und Lieferung: TGL 200 - 8276 
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Papier-Kondensatoren 

Sn gehäuseloser Ausführung „Duroplast" 

Warennummer 36 48 21 20 

Prüfklasse: 445 
Betriebstemperatur bereich: 

— 55° bis +100 °C 

Zeitliche Kapazitätsänderung jm 1. Jahr: 

±3% 

Temperaturbeiwert der Kapazität: 

^ 2,5X10 “ 3 

Isolationswiderstand: 

für C = 0,33 pF; 6000 MOhm 

für C > 0,33 jU F; 2000 s (MQhmX^F) 

Verlustfaktor bei 20 °C und 800 Hi: 

^ 10X10- 3 


Nenn-, Prüf¬ 
spannung 

V- 

Nennkapazität 

En pF/yF 

ZuL Kap,- 
Toleranz 

± % 

Abmes¬ 

sungen 

diXI 

mm 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

g 

63/95 

4700 

20 

4X10 

11 

0,3 


0,01 


5X10 

11 

0,5 


0,022 


6X10 

11 

0,7 


0,047 


7X15 

11 

1,1 


0,1 

10 

3X20 

11 

2,0 


0,22 


10X25 

11 

3,8 


0,47 


12X30 

11 

7,3 

160/480 

0,01 

20 

6X16 

11 

1,0 


0,022 


7X20 

11 

1,5 


0.047 


8X25 

11 

2,5 


0,1 

10 

12X25 

11 

5,0 


0,22 


16X25 

11 

9,0 


0,47 


20X30 

11 

17,0 


1,0 


24X40 

11 

32,0 

250/750 

1000 

20 

4X16 

11 

0,8 


2200 


5X16 

11 

0,9 


4700 


6X16 

11 

1,0 


0,01 


6X20 

11 

1,2 


0,022 


8X20 

11 

2,0 


0,047 


10X25 

11 

3,3 


0,1 

10 

13X25 

11 

6,0 


0,22 


16X30 

11 

11,5 


0,47 


20X40 

11 

22,0 

630/1900 

100 

20 

5X16 

11 

0,9 


220 


5X16 

11 

0,9 


470 


5X16 

11 

0,9 


1000 


6X16 

11 

1,0 


2200 


6X16 

11 

1,0 


4700 


8X16 

11 

1,5 


0,01 


8X25 

11 

2,2 


0,022 


10X25 

11 

3,7 


0,047 


14X25 

11 

7,0 


0,1 

10 

16X30 

11 

11,0 


0,22 


21X40 

11 

24,0 

1000/3000 

4700 

20 

9X20 

11 

2.6 


0,01 


10X25 

11 

3,8 


0,022 


14X25 

11 

7,0 


0,047 


18X30 

11 

12,5 


0,1 

10 

19X40 

11 

21,5 


BESTELLBEISPIEL; 

Bezeichnung eines Papierkondensators, 
gehäuselos, mit einer Nennkapazität von 
0,01 f/F für Nenngleichspannung von 
250 V, Prüfkiasse 445 

Papierkondensator 0,01.250-445 
TGL 9291 


HP* 
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Papier-Kondensatoren 


TGL 200-8231 für gedruckte Schaltungen mit Stiften „Duroplast" 
Warennummer 36 48 21 00 



TGL 9291 




Prüfklasse: 445 
Betriebstemperatu rbe reich: 

— 55° bis + 1D0 Ö C 

Zeitliche Kapazitälsänderung im 1, Jahr: 

± 3% 

Isolationswiderstand: 

Für C ^ 0,33 jiF; 6000 MOhm 

für C > 0,33 f/F; 2000 s (MOhmXyF) 

Verlustfaktor bei 20 °C (800 Hz): 

^ 10X10- 3 


BESTELL BEISPIEL; 

Bezeichnung eines Papierkondensators 
für gedruckte Schaltungen von 0,1 jjF 
Nennkapazität für 250 V Nenngleich¬ 
spannung 

Papierkondensator 0,1/250! 

TGL 200-8231 


Nenn-/Prüf- 

Spannung 

V- 

Nenn¬ 
kapazität 
in yF 

Zul. Kap- 
Toleranz 

± % 

Abmes¬ 

sungen 

dXli 

mm 

M aß¬ 
bild 

Masse 

etwa 

9 

160/480 

0.1 

10 

11X33 

12 

6,0 


0,22 


15X33 

12 

10.0 


0,47 


21X33 

12 

18,0 


1,0 


25X« 

12 

33,0 

250/750 

0,047 

20 

11X33 

12 

6,0 


0,1 

10 

13X33 

12 

8,0 


0,22 


17X33 

12 

13,0 


0,47 


21X43 

12 

24,0 

630/1900 

0,01 

20 

11X33 

12 

6,0 


0,022 


12X33 

12 

7,0 


0,047 


13X33 

12 

8,0 


0,1 

10 

17X33 

12 

13,0 


0,22 


21X43 

12 

24,0 


Papier-Kondensatoren 


in gehäuseloser Ausführung „Gewaplast" 
Warennummer 36 48 21 20 

Prüfklasse: 

Betriebstemperattiisbereich 
-10° bis +70 °C 

ZeitL Kapazitätsänderuhg im 1. Jahr: 

± 3% 

Isolationswiderstand: 
für C ^ 033 jiF; 1000 MOhrft 
für C > 0,33 pF; 300 s (MOlita^F) 
Verlustfaktor bei 20 °C (800 Hz): 

^ 10XIQ- 3 

Niedrigste, zulässige Lagertemperatur: 

- 20 Q C 



BESTELLBEISPJE 

Bezeichnung eines Papierkondensators, 
gehäuselas, mit einer Nennkapazität 
von 1000 pF fijr Nenngleichspannung 
von 630 V, Pryflclasse 766 

Papierkondensator 1000/630-766 
TGL 9291 


Nenn-/Prüf- 

spannung 

Nenn¬ 
kapazität 
pF / 

ZuL Kap - 
Tolera nz 

+ % 

Abmes¬ 

sungen 

^xi y 

mm 

/Maß’ 

bild 

Masse 

etwa 

9 

160/480 

0,01 

20 

6X16 

11 

1,0 


0,022 


7X20 

n 

1,5 


0,047 


8X25 

ii 

2,5 


0,1 

10 

12X25 

ii 

4,7 


0,22 


16X25 

11 

9,0 


0,47 


19X32 

n 

18,0 


1.0 


23X42 

n 

34,0 

250/750 

1000 X 

20 

4X16 

11 

0,7 


2200 


5X16 

ii 

0,8 

x. 

4700 


6X16 

n 

0,9 

\ 

0,01 


6X20 

11 

1,2 

\ 

0,022 


8X20 

11 

2,0 


0,047 


10X25 

ii 

3.5 


\ 






\ o,i 

10 

13X25 

ii 

6,5 

/ 

\ 0,22 


16X32 

ii 

12,5 

X 



19X42 

ii 

22,5 

630/1900 

100 

20 

5X16 

n 

0,9 


220 N 


5X16 

ii 

0,9 


470 


5X16 

ii 

0,9 


1000 


6X16 

ii 

1,0 


2200 


6X16 

11 

1,0 


4700 


8X16 

11 

1,6 


0,01 


\ 8X25 

ii 

2,2 


0,022 


XI0X25 

n 

3,8 


0,047 


U^25 

ii 

6,5 


0,1 

10 

16~X3k 

n 

12,5 


0,22 


20X42 \ 

n 

24,5 

1G00/3000 

4700 

20 

9X20 

ii 

2,8 


0,01 


10X25 


4,0 


0,022 


14X25 

ii \ 

7,5 


0,047 


17X32 

ii 

" 13,5 


0,1 

10 

19X42 

ii 

22,5 
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Papier-Kondensatoren 

im Keramikrohr, Ausführung „k" 

Waren Hummer 36 48 21 90 


Nenn-/PrüfJ 

Spannung 

V- 

Nenn- 
ka pazität 

pF / ^ 

Zu*, Kap.- 
Toleranz 

+ % 

Abmes¬ 

sungen 

dXi 

mm 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

9 

160/480 

4700 

20 

7,5X10,5 

13 

2,0 


0,022 


9 X19.5 

13 

3,0 


0,047 


11 X23.5 

13 

4,0 


0,1 

10 

13.5X23,5 

13 

6,5 


0,22 


19,5X26.5 

13 

10,0 



" 




250/750 

2200 

10 

7,5X16.5 

13 

2,0 


4700 


7,5X19,5 

13 

2,5 


0.01 


9 X16.5 

13 

2,5 


0,022 


9 X26.5 

13 

3,5 


0,047 


11 X26.5 

13 

4,5 


0,1 

10 

15.5X23.5 

13 

7,5 

400/1200 

1000 

20 

7,5X16,5 

13 

2,0 


2200 


7,5X19,5 

13 

2,5 


4700 


9 X16.5 

13 

2,5 


0,01 


9 X23.5 

13 

3,5 


0,022 


13,5X26,5 

13 

6,5 


0,047 


15,5X23,5 

13 

7,5 


0,1 

10 

19,5X26,5 

13 

10,0 

630.1900 

470 

20 

7,5X16.5 

13 

2,0 


1000 


7.5X19,5 

13 

2.5 


2200 


9 XI9,5 

13 

3,0 


4700 


11 X23.5 

13 

4,0 


0,01 


11 X26.5 

13 

4,5 


0,022 


15,5X26,5 

13 

8.5 


0,047 


19,5X26,5 

13 

10,0 

1000/3000 

470 

20 

7,5X19,5 

13 

2.5 


1000 


9 X19.5 

13 

3.0 


2200 


9 X23,5 

13 

3,5 


4700 


11 X26,5 

13 

4,5 


0.01 


13,5X26,5 

13 

6,5 


0,022 


19,5X26,5 

13 

10,0 


TGL 11654 

Prüfklasse; 564 

Betriebstemperaturbereich: —40° bis + 70 °C 
Zettl. Kapazitätsänderung im 1. Jahr: + 3% 

Isalationswiderstand: 12 000 MOhm 
Verlustfaktor bei 20 Ü C (800 Hz): ^ 10X10 3 


BESTELLBEISPIEL: 

Bezeichnung eines Papierkondensators im Ke¬ 
ramikrohr von 0,01 /iF Nennkapazität für 630 V 
Nenngleichspannung. Wickelausführung .,k w 

Papierkondensator 0,01/630 „k" TGL 11 654 


Papier-Kondensatoren 

im Keramikrohr, Ausführung Pi d" 
Warennummer 36 48 21 90 


Nenn-/Prüf- 

spannung 

V- 

Nenn- 
ka pazität 
pF / j;F 

Zu!. Kap.- 
Toleranz 

±% 

Abmes¬ 

sungen 

dXI mrT1 

Maß¬ 

bild 

Masse 

etwa 

g 

160/480 

4700 

20 

7,5X19,5 

13 

2,5 


0,1 

10 

13,5X26,5 

13 

6.5 

250/750 

2200 

20 

7,5X19,5 

13 

2,5 


4700 


7,5X23,5 

13 

3,0 


0,01 


9 X19.5 

13 

3,0 


0,022 


11 X26.5 

13 

4,5 


0,047 


13,5X26,5 

13 

6,5 

400/1200 

1000 

20 

7,5X19,5 

13 

2,5 


2200 


7,5X23,5 

13 

3,0 


4700 


9 X19.5 

13 

3,0 


0,01 


9 X26.5 

13 

3,5 


0,022 


15,5X23,5 

13 

7,5 

630/1900 

470 

20 

7,5X19,5 

13 

2,5 


1000 


7,5X23,5 

13 

3,0 


2200 


9 X23.5 

13 

3,5 


4700 


11 X26.5 

13 

4,5 


0.01 


11 X31.5 

13 

5,5 


TGL 11654 


Prüfklasse: 564 

Betriebstemperaturbereich: —40° bis +70 °C 
Zeitl. Kapazitätsänderung im 1. Jahr: + 3% 
Isolationswiderstand: 12 000 MOhm 
Verlustfaktor bei 20 °C (800 Hz): s 10Xl0' a 


BESTELL BEI SPIEL: 

Bezeichnung eines Papierkondensators im Ke¬ 
ramikrohr von 0,01 /jF Nennkapazität für 400 V 
Nenngleichspannung, Wickelausführung „d" 

Papierkondensator 0,01 400 Jp d" TGL 11 654 
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Maßbilder 




Form A 
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WB Bauelemente und 
Vakuumtechnik, 

Abteilung Werbung und Messen 


Ausgabe 1966 
Änderungen Vorbehalten 
Früher herausgegebene Druck¬ 
schriften verlieren ihre Gültigkeit 











